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Abstract of R096824 

The process comprises homogenising of quartzite with Portland cement or milk of lime and calcium 
chloride., The proportions give a 1 .5-2 percent content of CaO. The formed prods, are dried and fired 
at a suitable temp. During mixing of the raw materials, a soln.is added of alkaline phosphates or 
fluorides. This increases the rate of transformation of the quartzite to tridymite and cristobalite. 
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(54) Procedeu de obfinere a caramizilor silica cu continut redus de cuarf rezidual 



(57) Rezumat 

Invetrjia se refers la un procedeu de obti- fasonate si arderea acestora la temperatUrS. eq- 

nere a caramizilor silica cu con^inut redus de resputi2&toare. 

cuart rezidual prin omogenizarea cuartitei cu La faza de amestecare a materiilOr. prime 

ciment Portland sau lapte de var si clorura se adauga 6 solujie de fosfa^i sau fluorUri ai- 

de calciu in propose corespunzatoare realiza- 5 caline. 

rii unui eontinut de 1,5....2% CaO, fasonarea Se realizeaza Un grad ridicat de transformare 

amestecului omogenizat, uscarea produselor a cuartului in tridimit si cristobaiit. 
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Invenfia se refera la un procedeu de 
oDtmere a caramizilor refractare silica 
cu un continut redus de cuar{ rezidual 
utidizate la. cuptoare de topit sticla, pe- 
retn despartitod aferenti bateriilor de 
cocsificare etc. 

. Se stie ca pentru realizarea unui grad 
nclicat de transformare a cuartului, in 
procedeele uzuale de fabrkare a cara- 
mizilor refractare silica se utilizeaza 
diyersi miner aliz a tori introdusi in re- 

• fr 1 ^ Sub formS de ™™ 
metadici (CaO, FeO, Fe 2 0 3 , Mn O). Dia- 
gramed de ardere sint lungi si la tem- 

KS •f" + -? ai • ridicaie ' i^uentind 
f e propr etatile termite ale produselor 
finite datontS fazed lichide formate de 
mmerakzator fie cresterea aprecdabila 
a consumurdlor energetice. 

Scopul prezentei dnventii este realiza- 
rea unm.grad rdddcat de transformare a 
cuarfului in tridimit si cristobalit. 

ProWema pe care o rezolva daventia 
este stebillirea mdneraldza.tordlor utilizati 
la^omogenizare -In .scopul mentionat mai 

Procedeul, conform dnvenfiei, Madura 
dezavantajele mentionate mad .sirs prin 
aceea c.S se adauga la faza de arrieste- , 
care a fractmnilor granulometrice de 
cuartifcl o solutie adeasa dintre tripoli- 
fosfat sau hexametafosfat de sodiu si 
tduorura de potasdu sau de sodiu de 
concentrate corespunzatoare realizarii 
in pasta omogenS a unui continut de 3 
maximum 0,5% oxizd alcalind si de ma- 
ximum -2,5% oxid-de calciu, precum si 
a unei .umiddtati de 5...7%. 

Se dau in contduuare exenipde de 
reahzare a inventded.. * 

Exemplul I I Peste o fracfiune grosie- 
ra de cuartita, intr-un amestecator uzu- 
ai se introduce o solute de trdpolifos- 
fat de sodiu sau hexametafosfat de so- 
diu cu o concentratie dorespunzStoare 
1 2a.ru in produsul finit a unui con- 
tinut de maximum 0,5% Na 2 0. Se omo- 
gemzeaza pina la umezdrea uniforms a 
granulelor si se adauga, sub omogeni- 
zare condinua, o cantitate de ciment 
Portland corespunzatoare readdzarii unui 
continut de 1,5...2% CaO. Se adauga 
apoi, o solutie de CaCl 2 cu o concen- 
tratie necesara realizarii in pasta pen- 55 
tru caramdzd silica a maximum 0,5% 
CaCl 2 .si a unei umiditafi de 5...7%. Se 
fasoneaza caramizile respective care se 
usuca in final si se ard conform tehno- 60 
logiei uzuale de fahrdcatie. 

Exemplul 2. Se realizeaza o pasta 
pentru caramizi silica in conditii simi- 
lare celor mentionate in exemplul 1 In 65 



loc de tnpolifosfat de sodiu sau hexa- 
metafosfat de sodiu se fodoseste o so- 
lufie de fluorura de potasiu sau de so- 
diu in cantitate corespunzatoare reali- 
5 zaru unui continut de oxid alcalde de 
maximum 0,5%. Restul fazelor tehnolo- 
gace sint uzuale. ' 

Exemplul 3. Se realizeaza o pasta de 
caramizi ahoa in conditii' sdmdlare celor 
mentionate in exemplul 1. In loc de 
ciment Portland se foloseste un amestec 
de lapte de var si de clorura de calciu 
in proportie corespunzatoare realizarii 
unui continut de 1,5...2% CaO, respec- 
tiy, maximum 0,5% CaCk Restul ope- 
ratnlor tehnoUogice suit uzuale. 

Exemplul 4. Se realizeaza o pasta 
pentru caramizi silica in conditii simi- 
lare celor mentionate in exemplul 2 
cu deosebirea ca, in loc de ciment 
Portland, se foloseste nn amestec de 
lapte de var si clorura de calcdu in pro- 
■porfie corespunzatoare realizardd unui 
n°$f [a r r, d6 n il5 - 2% Ca °< ^speotiv, 
V,5/o CaCk Restul operatiilor pentru 
realizarea produselor sint ddentice cu 
cede uzuale. 

■ Brin apldcarea procedenlui, conform 
anventiei, se ob|in urmStoarele avan- 
taje : 

— se reduce energda necesaora pentru 
distrugerea cristalului. de cuart care 
trece dntr-o stare reactivS, usor de 
transfoirmat in triddmit si cristobadit ca 
urmare a reacjiei dintre silice si anionii 
sarunlor folosite ca mineraldzatord ; 

— se asdgura o dispersie a minerali- 
zatonlor la un nivel deosebit de rddicat 
si de omogen, prin dntroducerea aces- 
tora in rejeta de fabricatie a carami- 
zidor silica sub forma de soiutie ; 

— se realizeaza caramizi silica' cu un 
nivel caddtatdv superior in ceea ce pd- 
yeste gradul.de transformare a cuartu- 
Jui si a proprietatilor dor termice, dato- 
fita reaotdvdtatii mai accentuate a ml- 
neralizatoridor folositi si a volatdlizarid 
in timpul arderii a compusilor rezudtati 
in urma reactdei dintre silice si anionii 
acestor mineradizatord. 
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Procedeu de o-btinere a caramizilor 
silica cu continut redus de cuart rezi- 
dual prin omogenizarea cuartitei cu 
ciment Portland sau lapte cle var si 
clorurS de calciu in proportie corespun- 
zatoare realizarii imui continut de 1,5... 
2% CaO, fasonarea amestecului omoge- 
nizat, uscarea produselor fasonate si a r - 
derea acestora la temperatura corespun- 
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zatoare, caracterizat prin aceea ea, in 
scopul realizarii unui grad ridicat de 
transformare a cuartului in tridimit si 
cristobalit, se adauga la faza de ames- 
tecare a fractfunilo-r granulometrke de 
cuarfita o solutie a'leasa dintre tripoli- 
fosfa-t sau hexametafosfat de sodiu si 
fluariira de potasiu sau de sodiu de 
concentrate corespunzatoare realizarii 



In pasta, omogena a unui continut de 
maximum 0,5% oxizi alcalini si de ma- 
ximum 2,5% oxid de calciu, precum si 
a unei umiditati de 5. ..7%. 
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